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(57) Die Erfindung betrifft eine aherungsbestindige bitumenhaltige etastomermodmzlerta Mischung fOr CD 

SJlSTlSSS^n'n- "I* Fartstoffemulgator. Qastomerlatex, minerallschen Fullsteffen und ^ 

i^J^^i^^ n^'J^'^I^^T*^ Mlachung besteht aua 50 bis 80 Ma-Tailen einer Bhiimenemulslon mit 

einemTonemulgator,0.1 WsUMa-TelleneinesGemlschesauseinemKalt.undeinein O 

ell""'*t?"'"!!^'*""'«''' ^'^ Ma-Teilen gemahlenen odar Icblloidalen Schwefel. 10 bis 40 Ma-Teilen O 
eines Styren-Butadlen-Urtex. 0.01 bia 0.6 IMa-Talien einea organisehan Stabilisleningsmittals und 0.6 bis 16 IMa-TeHen 

gemahleneroderfasarfdrmigerFQIIstoffe. - • . •« _^ 



ISSN 0433-6461 



^ Seiten 



BEST AVAILABLE COPY 25«9i8 



Erfindungsanspnich: 

bis40Ma.-T«leelnM35bl.6S%lawSty™n*uBid...^^ 

52rSS£"n?;Znsb«chl«„i9.r,,n N^^^ 

Ethoxygruppen sind. ..I,,- ^« Mi«rhiinfl nach Punkt 1 und 2, dadureh gekennzelchnet, daS 

Fasern. wie Textilabfille Oder Tlerhaare wnd. 
Anwendungsfl«taite<larEitimlung • 

StoSSSnzurAurfOhmn8Vonn8htlo«nO«avundra^ 
Chankteristikder bakmntm technliehen L5wii«m 

Styren-Butadien-Latices. Z"'n.y«'*f»^«^f ^Vwn WesflWlch. mineralische Stoffe. wieStelninehle. 

Kaolin, Glasfasorn.Qla8hacl«I.M.nerah«oHeaA^^^ Elastabfille zim.«rtzen. Die 

entstehendenEmulsionsgemlschevverdenna*^^^ 

zuschOtnnde RSchen aufgetragen. wobei •'^'O"^^^ unteriidischen Berelch. Wasseibauten und 

SSdlchtet we«.en mft '.ejann^n M jeri^^^ 

. Oder Kupfereulfat taw. dun* d» gleteh^itlge Ve«Prit»n >«,n^ Emutelonin wild teOweise 

. Kairtschuk.8tex.vwbeislchdleEmul8lcnwfle^^^ 

bevo«ugt empfohlen. da In, Z««"r«^'2"S^®„'^3'^^^^ be". Tem^raturen urrter -5-C kaum mehr 

Alle hier geachildetten WsungenbewlzenJ^d^^^ Zaitinten^allen zu RiBWIdungen und 

. dehn»hig sind. So tommt as be»nde« bel Nachteil der beschriebenen Eneugnisse. die 
VorA«rfungen beaonders bel staric bjas^n IJ*^ 
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MldseerschelnunBen.WerterhinsinddleSchlchtenku'rznachdemAuftr8flenseh^ • 
ZlelderErfindung 

—I 

DartegungdesWesensderErfindung ^ 

Darglttaifcanlsatlo^ 
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S£%SlI2S5Sr.LCv5^DI^ in. umarirdtechan B«,«um. «r W^aaarbautan und Shnl^ha 

DichtungsmaBnahmen 

AusfQhnifig^isptels . 

0>»Ma..TaiIa SaSSi"iaNa-Diathyl-Dithiocart»matundTartKhyl-TO^^^ 

^fH'^lT jrK^JSSLstyren-LatexmhainamSt^ 

Anteil an ethoxytiertem Nonylphenol als StablUslerungsinittel von B%. 
0,2 Ma..Telle athoxyliertes Nonylphenol mit einer AlkoxyiierungazaW von 6, 
10Ma.-Teile Kaolin in gemahiener Form. 

Die Mischung 1st von dickflOsaiger bis pastdser Konslsteni und hat folgende Elgenschaften: 



Quasiviskositat 

SchergeraileimRotationsvfskosimeter 

1453S-' 

pH-Wert . 

BeatandigkeitgegenAbspQIung nachSStunden 

l,eI20X ItelnAbspOlan 
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nach4h 
nach24h 

AHerungsgruppeAl 



031 N/mm' 
250 mm 

2/45 N/mm^ 
97% 
95% 
99% 



0,88 N/mm' 
216 mm 



Die 8US dfessr Mischung hergestellte Schlcht besim nach einer Smonatigen Lagerung bar 20X folgende Eigenschaften- 
Zerreififaatlgkeit bei 20"C 
(200mm/min) 
ReiBdehnung bel 20 "C 
ZerreiSfestigkeftbei -15**C 
Reffidehnung bei -*16X 
ROdcstellvemidgen nach 100%]ger 
Dehnungbei20'^ 
Atterungsbestflndlgkeit nach 
8 Wochen Kurzzeittest 
Erhdhung der Zerraiafestigkait 
(20X)auf 

RQckgang der Rei&dehnuHg auf 
Wasseraufnahma nach 

56d-Lagerung 2,^ % 

danachZeiTemfB$tiglceit(20'^ O^ON/mm' 
danachRei&dehnung 242 mm 



2. Analog Baispiel 1 warden Misehungen nach folgondar Zusammanaetzung heigasfellt (Angaban in Ma.-Ta9en) 

Mischung Nr. 

BHumenemulsiqn mftTon- 
eroulgator mil 50 mVat 
Zn/IOOgTon 

Bitumenemulsion mttTonemul- 
gator mit 100 mVal 
Zn/IOOgTpn 

Bftumenemulslon mItTonemul- 
gator mit 300 mVal 
Zn/IOOgTon 

Na^imethyl-Dithiocarliamat 
Zn-Dfmethyl-Dithiocarbamat 
Tetramethyl-Thiuramdisuifid 
gemahlener Schwefel 
Butadien-Styren-Latex . 
Ethoxyliertes Nonylphenol 
(E0=6) 

EthoxyiierterAllcylalkohol 
(E0 = 8) 

Ethoxyliertes Alkylamin 
(E0 = 4) 
Kaolin 

Asbestmehl mit Faseranteii 
TIerhaare 
Textlifasem 
Polyacrylat-Oispersion 
Butadlen-Styren-Methacryl- 
sSure-Dispersion 
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0,2 
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0,2 
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1,0 
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0,3 
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0,3 








0,1 


0,9 


OA 


0,2 


0,4 


0,2 


0,4 


0,5 


0,3 


0,5 


0,6 


0,7 


. 1.0 
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15 


25 


15 


25 


10 


15 
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25 


30 
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0,2 






0,2 


0,2 
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0,25 — 
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12 



14 — 
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10 



10 



0,3 
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6 — 



0,5 



1,0 
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1 m 

I 
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0,5 



0,7 - - 



Die IMIschungen und die daraus hergestellten Schichten haben nach einer 6monatigen Lagerzeit folgende Elgenschaften: 



Mischung Nr. 

Quashnsicosltdt (145,8 s~^) ( 
pH-Wert 

Bestandigkeitgegen Absputen bei 
20Xnach 

ZerreiSf estigkeit 20 X 
Reflldehnung20''C 
• ZerrelGfestiglceit -15'>C 
Reiadehnung-16'*C 
Rucksteirvermdgen nach 100% 
Dehnung bel 20*'C nach 4h 
Oehnung bel 20X nach 24 h 
Altemngsbestindigkelt nach 
8 Wochen-Test Aiterungsgruppe 
^danachZerrelGfestlgkeit 



10 



142 
9 



145 
12 



155 
9 



160 
12 



38 
10 



55 
10 



510 
10 



479 
10 



h 5,5 


6,5 


5 


6 


6,5 


4,5 


5 


6 


N/mm* 0,4 


0,75 


0,5 


0,85 


0,68 


0,72 


0,81 


0,80 


% 145 


310 


183 


412 


221 


240 


250 


295 


N/mm^ 2r5 


2,1 


1.9 


2,0 


1^1 


2,12 


2,45 


2,65 


% 45 


92 


58 


110 


65 


80 


97 


95 


% 60 


71 


65 


78 


85 


93 


95 


96 
98 


% 69 


. 74 


71 


80 


87 


98 


99 


All 


Al/ll 


Alt 


Al/ll 


All 


Al/ll 


AI 


AI 


N/mm* 0,5 


0,85 


0,7 


0,95 


0,59 


0,66 


0,88 


0,80 



225 
10 

7 

0,85 
320 

3,41 
88 



Al/ll 
0,78 



168 
10 

8 

0,81 
410 

2,10 
63 

97 



All 
0,70 
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raiscnung pir* 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


— danach RelBdehnung 


% 


90 


250 


142 


305 


200 


215 


216 


240 


288 


322 


Wasseraufnahme nach 
SSd-Wasseiiagerung 
—danach Zerrel&festlgkeH 
—danach RelBdehnung 


Ma.>% 

N/mm* 

% 


4,1 
0,41 
140 


3,1 
0,71 
299 


2,4 
0/18 
185 


1,9 
034 
401- 


030 
189 


23 
035 
201 


2,1 
030 
242 


2,7 
0,71 
280 


23 
0,79 
310 


AA 
03d 
328 



3. DemgegenuberbesimelnebekannteMischWausBhumenemulsjon^ 
liarhaa^ und viskosltatsraflelnden Zusfitzen die Elge^^^ 
Mischung, die fihnlich wie die im Belspiel 1 zusammengesetzt isL 



BestSndigkeit gegen Abspulen 
bal20*^inStunden 
Reilklehnung be! 20"^ 

ReiSdehnungi)el-15*C * 
Rackstellverm6gsnnach ^ 
25%Dehnungbel20*Cnach24Stunden % 1 

Aherungsbestfindlgkeit nach 8 Wochen-Tesl, 

danach ReiBdehnungsrijckgang % 75 14 

Wa8seraufnahmenach56TagenMa.-%j *5 2i 

•danach Rei&dehnungsveriust % 58 o 



12 5 
60 300 
2 90 



PN - DD258918 A 00000000 
AP - DDD258918 00000000 
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DD258918 
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AB . DE3710405 The compsn. (I) comprises (a) 50-90 pts.wt 45-60% bitumen emulsion with a clay emuisifier, 
contg. 50-350 mVal Zn ions per 100 g clay, at pH 9-13; (b) 0.1-1.5 pts.wt mixt of a cold- and a 
hot-vuicanlsation accelerator In ratio 3:1 to 1:3; (c) 0.1-1.5 pts.wt. ground or colloidal sulphur; (d) 10-40 
pts.wt 35-55% styrene-butadfene latex of styrene content 20-35 wt% and anionic emuisifier based on 
fatty acids and alkyi arylsulphonates; (e) as stabilisr, 0.01-5 pts.wt alkoxylated alkylphenol. alcohol or 
amine, with alkoxylation no. 3-10, and (f) 0.5-15 pts.wt ground or fibrous filler. Seamless, monolithic 
sealing layers formed from (1), with or without an adhesive Intennediate layer, on a substrate, are also 
claimed. QJ 

- (I) pref. also contains 0.05-1 .5 pts.wt aq. dispersion of poiyacryiate which thickens In alkaline medium, {^1 
or dispersion of a butadiene-styrene-methacryllc acid copolymer. Cold-vulcanising accelerator is a Na 22 
dithlocarbonate and hot-vulcanising accelerator is a Zn dithiocarbonate and/or a thiuram disuiphlde. 
Stabiliser is alkoxylated 7-12 C-alkyl-phenol and/or alkoxylated linear alcohol or alkoxylated 10-20 C ^ 
linear monoamine; alkoxy gps. are ethoxy. Filler is kaolin or rock flour and/or asbestos powder or 

asbestos fibres or organic fibres, partic. textile waste or animal hair. 0.05-2.0 wt% of 10-50% soln. of a r= 
Mg salt Is added to (I) and thickening Is stopped after reaction for 10-120 minutes. (I) has on upper ^ 
surface protective layer of a heavy mineral. ^ 

- USE/ADVANTAGE - Covering roofs on new and reconstructed buildings, sealing in road construction, Jyi 
structural, civil, and hydraulic engineering. (I) Is cold-processable, can be prepd. with viscosity varying ' 
over a range, sets quickly even in thick layers, and gives seal with good extension even at low temp, and ^ 
good resistance to ageing, root growth, and water. 

AN - 1987-285532 [25] 

PN - DE3710405 A 19871008 DW198741 009pp 

- DD258918 A 19880810 DW198849 OOOpp 

- CS87D2558 A 19890912 DW1 98944 OOOpp 

- AT8700754 A 1 992061 5 DW1 99228 C08L95/00 OOOpp 



O 
< 



Page 1 



10.05.2005 11:02:59 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



